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@ Elektrophotographisches Aufzeichnungsmaterial. 

© Die Erfindung betriffl elektrophotographische Aufzeich- 
nungsmaterialien, im wesentlichen bestehend aus einem 
elektrisch leitfahigen Tragermaterial und einer photohalblei- 
tenden Doppelschicht aus einer ersten Ladungstrager erzeu- 
gende Farbstoffe enthaltenden Schicht und einer zweiten, 
mindestens eine im Licht Ladungen transportierenden Ver- 
bindung aufweisenden Schicht, wobei die Ladungstrager 
erzeugenden Farbstoffe, solche der Forme! I 



(1) 



sind, in denen R 1 Wasserstoff, Alkyl Aralkyl, Alkyl, Afkylaryl 
und Z gegebenenfalls ein ankondensiertes aromatisches 
System bedeuten, und der Halogensubstitutionsgrad, bezo- 
gen auf das aromatische Grundgerust 45 bis 75 % des 
maximal moglichen betragt, sowie ein Verfahren 2ur Herstel- 
lung dieser eiektrophotographischen Auf2eichnungsmateria- 
lien und ihre Verwendung fur reprographische Zwecke. 




(Halogen) 



q oder der Formel II 



o. 




do 



(Ha 1 ogen) 
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Elektrophotographisches Auf zeichnungsmaterial 

Die Erf indung betrifft ein elektrophotographisches Aufzeichnungs- 
material bestehend aus einem elektrisch leitf ahigen Tragermaterial 
5 und einer photohalbleitenden Doppelschicht aus organischen Materialien, 
sowie ein Verfahren zur Herstellung dieser elektrophotographischen Auf- 
zeichnungsmaterialien und ihre Verwendung ftir reprographische Zwecke. 

Elektrophotographische Auf zeichnungsmaterialien bestehen 

10 entweder aus einer homogenen Schicht eines Photohalblei- 
tefs auf einem elektrisch leitfShigen Tragermaterial oder 
aus mehreren, ubereinander angeordneten Schichten auf 
einem TrSger. Auf zeichnungsmaterialien mit dieser mehr- 
schichtigen, sogenannten Kompositstruktur sind aufgebaut 

15 aus einem leitf Shigen TrSger, einer ersten Schicht 3 die 
LadungstrSger erzeugende Verbindungen enthalt und einer 
daruber angeordneten zweiten Schicht mit LadungstrSger 
transportierenden Stoffen. Als Ladungstr&ger erzeugende 
Verbindungen sind in der Literatur neben'den ublichen 

20 anorganischen Substanzen auch eine Vielzahl von Farb- 

stoffen organischer Natur beschrieben 3 so u.a. auch Farb- 
stoffe, welche sich vom Perylen ableiten. In der 
US-PS 3 904 ^07 werden als Ladungstr&ger erzeugende Ver- 
bindungen Farbstoffe der allgemeinen Formel (III) be- 

25 schrieben 3 




(III), 



wobei Q sowohl ein Alkyl-, ein Aryl- 3 ein Alkylaryl-, ein 

Alkoxylrest, Halogen als auch ein Heterocyclus und ins- 

besondere p-Chl or phenyl- oder p-Methoxyphenylrest darstel- 

len kann. fthnlich aufgebaute elektrophotographische Elemen- 

te sind Gegenstand der DE-OS 22 37 539, wobei in der 
u Sob/P 
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r ersten Schicht als Ladungstr&ger erzeugende Verbindungen, 
Parbstoffe der allgemeinen Pormel (IV) enthalten sind. 



5 




(IV) 



Dabei kann A sowohl Sauerstoff als auch N-R sein, worin R 
10 Wasserstoff, Cj- bis C^-Alkyl, ein gegebenenf alls sub- 
stituierter Aryl-, Aralkyl- oder heterocyclischer Rest 
Oder -NHR 1 mit R r gleich elnem gegebenenf alls substituier- 
tem Phenyl- oder Benzoylrest bedeuten kann. Als bevorzugt 
werden dabei Perylen-3,4, 9 ,10-tetracarbonsauredianhydrid, 
IS p e rylen-3,4,9,10-tetracarbonsaurediimid und N,N '-Dimethyl - 
-perylen-3 ,4,9, 10-t etracarbonsaur ediimid genannt . 

Die Verwendung weiterer Perylenderivate der allgemeinen 
Pormel (V) 

20 




mit B als einem ankondensierten aromatischen System sind 
in der DE-OS 23 14 051 beschrieben. 

Alle Parbstoffe der allgemeinen Pormeln (III), (IV) und 
30 (V) konnen als Ladungstr&ger des elektrischen Stromes 
erzeugende Verbindungen innerhalb von mehr schicht igen 
elektrophotographischen Auf zeichnungsmaterialien einge- 
setzt werden. Sie zeigen aber, gemessen an den heutigen 
Anforderungen, eine ungenUgende Photoempf indlichkeit . 
35 Zudem ist bei einigen dieser Parbstoffe das panchromati- 
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^sche Verhalten, also die gleicbmSMg gute LadungstrSgerer- 
zeugung iiber den gesamten sichtbaren Spektralbereich, 
wenig ausgepragt. 

5 Aufgabe der vorllegenden Erfindung war es deshalb, hoch- 
lichtempfindliche Auf zeichnungsmaterialien bereitzu- 
stellen, die moglichst einfach aus einer Farbstoff- 
dispersion hergestellt werden konnen, verbesserte elektro- 
photographische Eigenschaf ten besitzen und ein v/eitgehend 
10 panchromatisches Absorptionsverhalten aufweisen, um far- 
bige Vorlagen gut kopieren zu konnen und um das gesamte 
Licht der Kopierlampen in g&ngigen KopiergerSten ausnutzen 
zu konnen. 



15 Die Losung der Aufgabe geht von einem elektrophotographi- 
schen Auf zeichnungsmaterial mit einer Kompositstruktur 
aus, das sich zusammensetzt aus 



20 



a) einem den elektrischen Strom leitenden Tragermaterial, 

b) einer ersten Schicht, die Ladungstrager des elektri- 
chen Stromes erzeugende Farbstoffe bestimmter Art ent- 
hait, in einer Dicke von 0,005 bis 5 / um und 

25 c) einer zweiten, fur das aktinische Licht weitgehend 
transparenten Schicht, aus isolierenden organischen 
Materialien mit mindestens einer im Licht Ladungs- 
trager des elektrischen Stromes transportierenden 
Verbindung, gegebenenf alls in Kombination mit wei- 

20 teren aktiven oder inaktiven, den LadungstrSger- 

transport nicht behindernden, sondern eher unter- 
sttitzenden organischen Materialien oder Bindemitteln, 
wobei die transparente Schicht eine Dicke von 2 bis 



hO/Um aufweisen kann. 



35 



J 
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p Es wurde nun ttberraschend gefunden, dafi eine LSsung der ge- 
stellten Aufgabe mittels Parbstoffen der allgemeinen For- 
mel (I) 



10 




N-R 



(Halogen) 



n 



(I), 



wobei R 1 = Kasserstof f 3 Alkyl, Aralkyl, Aryl, Alkylaryl, 
bedeutet oder der Formel II 



15 



20 




(ID 



worin Z gegebenenf alls ein ankondensiertes aromatisches 
System bedeutet, erreicht wird, wenn eine Halogenierung 
des aromatischen Grundgertists, d.h. eine Substitution der 
25 Wasserstoffatome durch Halogenatome erfolgt, wobei die 

Substitution durch Chlor aus rein herstellungstechnischen 
Bedingungen bevorzugt wird, 

Insbesondere war tiberraschend, daB besonders gute elektro- 
30 photographische Eigenschaf ten festgestellt werden, wenn 
der Substitutionsgrad der Wasserstoffatome durch Halogen- 
atome etwa 45 bis 75 %> bevorzugt 50 bis 70 % der maxima- 
len Substitution, bezogen auf das aromatische Grundgeriist, 
betragt. So sind bei Farbstoffen der allgemeinen 

35 
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'"Formel (I) maximal 8 Halogenatome (n = 8) durch Substitu- 
tion der Wasserstoffatome am Perylengerilst einfUhrbar, 
entsprechend einer Halogensubstitution von 100 Jf. Im Falle 
der Parbstoffe der allgemeinen Formel (II) hangt die 
5 Anzahl m der erforderlichen Halogenatome fur eine 100 gige 
Halogensubstitution von Z, d.h. weiteren ankondensierten 
aromatischen Systemen ab. 1st ein Z nicht vorhanden, so 
sind fttr eine 100 %lge Substitution 16 Halogenatome einzu- 
ftthren. 

10 

Fur die besonders bevorzugten Farbstoffe mit einer Halogen- 
substitution von 45 bis 75 % gilt dann ftir 
Farbstoffe des Typs (I): 

15 3,6 < n <6, 

und fur die Farbstoffe des Typs (II) (ohne Z) 

7,2 < m ^ 12; 

20 

Bei Anwesenheit von Z, d«h. weiterer ankondensierter, 
aromatischer Systeme £ndern sich diese Werte, 

Die Halogenierung solcher aromatischen Verbindungen fuhrt 
25 im praktischen Fall immer zu einem Gemisch von Verbindun- 
gen mit einem unterschiedlichen Gehalt an Halogenatomen. 
Es ist Stand der Technik, die Halogenierung so zu fuhren, 
daB Gemische mit Verbindungen resultieren, die (x + 1) 
Halogenatome enthalten, wobei X stellvertretend far n und 
20 m stehen soli und Jewells im gevrtinschten Bereich liegt. Im 
praktischen Fall ergeben sich bei der Halogenbestimmung 
durch eine ungleiche Verteilung ungerade Zahlen fUr n und 
m. 

35 
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r Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) Oder (II) mit 
einem Halogensubstitutionsgrad auBerhalb des erfindungs- 
gemaBen Bereiches oder aber ohne Halogengehalt (entspre- 
chend den Verbindungen der allgemeinen Formeln (III), (IV) 
5 und (V) zeigen nicht die iiberraschend guten elektrophoto- 
graphischen Eigenschaf ten. Ganz besonders schlecht verbal - 
ten sich Verbindungen der allgemeinen Pormeln (I) und (II) 
mit einem Halogensubstitutionsgrad von 100 %. 

) Gemafi der Erfindung gilt, daB die allgemeine Pormel (II) 
stellvertretend fiir das Isomer engemisch aus der symmetri- 
schen Form und der unsymmetrischen Form, d.h. Ankonden- 
sation des Benzimidazolringes unsymmetrisch zur zwei- 
zahligen Drehachse des Molekttls, steht, 

5 

Zu~ Herstellung der erf indungsgemaBen elektrophotographi- 
schen Auf zeichnungsmaterialien werden fiir die erste, La- 
dungstrager erzeugende Schicht die erf inSungsgemafi geeig- 
neten Farbstoff.e in Form einer Dispersion in einem orga- 

IQ nischen, leicht verdampfbaren Losungsmittel in Kombina- 
tion mit einem hierfUr ttblichen Bindemittel auf das leit- 
fahige Tragermaterial in einer Trockenschichtdicke von 
0,005 bis 5, vorzugsweise 0,08 bis l,2 / um aufgebracht. Die 
Giefidispersion hierfiir wird durch gemeinsames Rollen von 

25 etwa 20 bis 85 Gew.-jJ, bezogen auf den Farbstof fgehalt der 
Dispersion, an einem oder mehreren das erf indungsgemafie 
: Aufzeichnungsmaterial kennzeichnenden Farbstoff und von 80 
bis 15 Gew,-£ an dem geeigneten Bindemittel bereitet. 
Zwischen dem Trager und der ersten Schicht kann eine 

30 Haftschicht in einer Dicke von etwa 0 3 05 bis 5/Um, vor- 
zugsweise 0,1 bis 0,8, urn angeordnet werden. 

tfber der ersten Schicht wird die transparente zweite 
Schicht durch Giefien aus einer Losung angeordnet. Die 
35 Dicke der zweiten Schicht liegt zwischen 0,8 und 90, 
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r vorzugsweise zwischen 2 und kO^wi. Sie setzt sich aus 30 
bis 90 Gew.-£ einer oder mehrerer ladungstrSgertransportie- 
renden Verbindungen, 65 bis 5 Gew.-* an einem oder mehre- 
ren hierftir ttblichen Bind emit teln, 0,1 bis 10 Gew.-£ an 
5 Zus&tzen, die die mechanischen Eigenschaf ten verbessern 
und gegebenenfalls bis zu 5 Gew.-55 an senslbilisierenden 
oder aktivierenden Verbindungen zusammen. Der GieBprozess 
erfolgt aus einem niedrigsiedenden Lo sung smit tel. 

10 Zwischen der ersten und der zweiten Schicht ist gegebenen- 
falls eine Sperrschicht von etwa 0,05 bis 0 3 5 / um, vorzugs- 
weise 0,1 bis 0,5/Um angeordnet, wahrend es je nach vorge- 
sehener Verwendung des elektrophotographischen Auf zeich- 
nungsmaterials angemessen sein kann, eine als Deck- und 

15 Schutzschicht wirkende inaktive Schicht auf die Ladungs- 
tr&ger transportierende Schicht auf zubringen. 

Als elektrisch leitfShiges Tr&germaterial sind Aluminium- 
folien, Aluminiumbleche, Nickelbleche, oder mit Aluminium, 
20 Zinn, Blei, Wismut oder Shnlichen Metallen bedampfte Kunst- 
stoffolien, vorzugsweise Polyesterfolien geeignet. Die 
Auswahl wird durch das Einsatzgebiet des elektrographi- 
schen Elements bestimmt. 

25 Die Sperrschichten zwischen dem leitfahigen TrSgermaterial 
und der ersten Schicht oder zwischen derselben und der 
zweiten Schicht bestehen Ublicherweise aus Metalloxid- 
schichten, z.B. Aluminiumoxidschichten, Polymeren, wie 
z.B. Polyamid, Polyvinyl alkohol, Polyacrylate, Polystyrol 

30 oder Shnlichen Systemen. Gegebenenfalls kann aber auch das 
Bindemittel der ersten Schicht gleichzeitig als Sperr- 
schichtmaterial dienen. 

Zur Herstellung der Ladungstr&ger erzeugenden Schicht der 
35 erfindungsgemSBen elektrophotographischen Auf zeichnungs- 
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p materialien sind Polyacrylate, Polymethacrylate, Poly- 
ester, PolyphthalsSureester, Polyvinyl chloride, Styrol- 
-Maleins&ure-Copolymerisate, Epoxide und andere allgemein 
tibliche Harze als Bindemittel far die Aufnahme der Farb- 

5 stoffe gemafi der Erfindung geeignet. Pttr die zweite, die 
LadungstrSger transportierende Schicht eignen sich als 
Bindemittel besonders Polyvinylchlorid, Polyesterharze, 
Polyacetalharze, Polycarbonate, Polystyrol, Polyurethane, 
d.h. solche Bindemittel, welche spezielle elektrische 

I Eigenschaf ten zeigen und dem Fachmann hierfttr bekannt 
sind. So bieten sich auch Silikonharze, Polyvinylacetat , 
Chlorkautschuk, Celluloseester , Athylcellulose und ahn- 
liche an. Als Ladungstrager transportierende Verbindungen, 
welche in dieser Schicht enthalten sind, eignen sich 

5 die Transparenz fur das sichtbare Licht nicht beein- 
trachtigende Verbindungen, wie 

a) niedermolekulare Verbindungen, insbesondere hetero- 
cyclische Verbindungen, wie Pyrazolinderivate, Oxazo- 

lQ ie, Oxadiazole, Phenylhydrazone, Imidazole, Triphenyl- 

aminderivate, Carbazolderivate, Pyrenderivate und wei- 
tere, kondensierte Aromaten sowie 

b) polymere Materialien, wie Poly(N-vinylcarbazol) , 

25 Copolymer isate aus Carbazol und Styrol, bzw. Vinyl - 

acetat und/oder Vinylchlorid . 

Vom polymeren Typ ist besonders Poly(N-vinylcarbazol) ge- 
eignet. 

30 

Die erf indungs gemafi en elektrophotographischen Aufzeich- 
nungsmaterialien k5nnen noch weitere Bestandteile zur 
Verbesserung ihrer mechanischen Eigenschaf ten enthalten. 
So kSnnen Netzmittel, wie die Silikonole, die Oberfl&chen- 
35 qualitat verbessern. Weiter konnen zusatzlich Sensibilisa- 
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r toren Oder Aktivatoren der oberen zweiten Schicht einver- 
leibt werden. Als Sensibilisatoren, die in disperser Form 
gelost werden konnen, sind z.B. Triphenylmethanf arbstoffe, 
Xanthonfarbstoffe, losliche Perylenderivate, wie Perylen- 
5 tetracarbons&ureester und eine Reihe welter er Verbindungen 
bekannt. Als Aktivatoren dienen Verbindungen mit hoher 
Elektronenaffinitat, z.B. Nitroverbindungen, wie 2,4,7- 
-Trinitrofluorenon-9 . 

10 Das erf indungsgemaBe elektrophotographische Auf zeichnungs- 
material' enthait hochlichtempf indliche photohalbleitende 
Doppelschichten, die eine hohe mechanische Stabilitat auf- 
weisen und zum Beispiel auf einer zylindrischen Trommel 
angeordnet Oder als endloses Band umlaufen konnen, ohne 

15 daB VerschleiBerscheinungen auftreten. Sie sind demgemaa 
sehr geeignet zur Verwendung fiir reprographische Zwecke, 
als Kopierschichten und elektrophotographische Offsetdruck- 
platten. 

20 Die Erfindung sei anhand folgender Beispiele naher er- 
ISutert, 

Beispiele 1 und 2 
25 Es werden je 5 g der Farbstoffe 1 (n = 0) 



30 




o o 



bergestellt aus Perylen-3 , A , 9 , 10-tetracarbonsaure und 
Methylarain, 

und 2 ( n = 5 bis 6), hergestellt gemafl DE-OS 21 39 690, 



j 
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15 




< C1 >5..6 

mit je 3 g eines Copolyraerisats aus Vinyl chlorid, Acryl- 
10 saure und einem Maleinsaurediester und 25 g Tetrahydro- 
furan vermischt und far 12 Stunden auf einem Walzenstuhl 
gerollt. Danach werden 75 g Tetrahydrofuran und 25 g 
Toluol zugesetzt. Das Gemisch wlrd eine Stunde lang auf 
dem Walzenstuhl homogenlsiert . 

Diese Dispersion wird dann mit einer Rakel auf ein den 
elektrischen Strom leitendes, unbehandeltes Aluminiura- 
tragerblech von 175/Um Starke aufgetragen. Der GieBspalt 
betragt 30/Uin. Die Rakel wird mit einer Geschwindigkeit 
20 von 260 mm/min abgezogen. Nach dem Abluften und Trocknen 
fur 30 Minuten bei 90°C verbleibt eine Trockenschichtdicke 
von 0 3 8 bis 0,9/Um. 

Auf diese erste, deckende Schicht (b) wird jeweils eine 
25 LSsung aus 47,75 g Poly(N-vinylcarbazol) , 5,2 g Phthal- 

sauredlhexyl ester und 5,75 g eines Polycarbonats mit einer 
Scnmelztemperatur von 220 bis 230°C in einem Losungsmittel- 
gemisch aus 287,5 g Tetrahydrofuran und 7^,25 g Toluol 
aufgetragen. Der GieBspalt betragt jeweils l^um; die 
30 Rakel wird mit 260 mm/min abgezogen. Nach der Abliiftung 
und der Trocknung ftir 30 Minuten bei 90°C verbleibt eine 
zweite Schicht (c) mit einer Peststoffdicke von 8 bis 9/Um 
Dicke . 



35 
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r Prilfung 

Die so bereiteten elektrophotographischen Elemente werden 
dann mlt einer Hochspannung von -7,40 kV an einem Corona- 

5 draht in einem Abstand von 10 mm tiber der Schichtober- 
flSLche beladen. Nach 20 Sekunden Beladungszeit wird das 
maximal erreichte Oberfl&chenpotential in Volt ermittelt. 
Das Oberflachenpotential des Farbstoffs 1 wird gleich 
100 % gesetzt. Das des Farbstoffs 2 wird prozentual hierzu 

10 angegeben. Nach weiteren 20 Sekunden im Dunkeln wird der 
prozentuale Potentialabfall, bezogen auf das maximale 
Potential, bestimmt. Dann wird das elektrophotographische 
Element mit dem Licht einer Xenonlampe von 150 Watt Lei- 
stung s auf nabme eine Sekunde lang bestrahlt* Der licht- 

15 induzierte prozentuale Potentialabf all , bezogen auf das 
Potential nach dem Dunkelabf all, wird g ernes sen. 

Ferner wird die maximale Geschwindigkeit 'des Feldstarke- 
abfalls in 10 mm Abstand ttber der beladenen FlSche bei 
20 Belichtung bestimmt. 

Die MeSergebnisse sind in der Tabelle (1) dem Chlorsub- 
stitutionsgrad in Prozent der maximal mSglichen Substitu- 
tion gegentibergestellt. 



30 
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''Die Ergebnisse gemSB der Tabelle 1 zeigen, daB eine Halo- 
genierung mit einem Substitutionsgrad im erf indungsgemaSen 
Bereich zu einer Verbesserung der Lichtempf indlichkeit 
ftthrt. 

5 

Beispiele 3 bis 6 

Ganz analog den Beispielen 1 und 2 werden elektrophoto- 
graphische Auf zeichnungsmaterialien mit den Parbstoffen 3 
10 (m = 0), hergestellt aus Perylen-3,4,9, 10-tetracarbonsaure 
und Orthophenylendiamin, 



15 




und daraus durch Chlorierung in Chlorsulf onsaure mit Jod 
als Katalysator 

4 (m = 5 bis 6 
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"und 6 (m = 14) 




hergestellt und geprtift. Die Mefiergebnisse sind in der 
Tabelle 2 entsprechend zur Tabelle 1 zusammengestellt, 
wobei das maximale Oberflachenpotential wieder auf Farb- 
stoff 1 bezogen ist. 
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r Auch hier weist der Farbstoff mit einem Halogensubstitu- 
tlonsgrad im erf indungsgemaBen Bereich die besten elektro 
photographischen Eigenschaften auf . 

5 
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*" Patentansprilche 

1. KLektrophotographisches Auf zeichnungsmaterial, im 
wesentlichen bestehend aus 

5 

(a) einem den elektrischen Strom leitenden Tr£ger- * 
material 4 

(b) einer ersten, LadungstrSLger des elektrischen 
10 Stromes erzeugende Parbstoffe der allgemeinen 

Pormeln (I) oder (II) 



15 



20 



30 




(I) 




(ID 



25 (Halogen) m 



wobei 



R 1 = Wasserstoff, Alkyl, Ar alkyl, Aryl, Alkyl- 
aryl und 

Z gegebenenfalls ein ankondensiertes , aromati- 

sches System 
bedeuten, 

enthaltenden Schicht und 
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(c) einer zweiten, ftlr das aktinische Licht weit- 

gehend transparenten Schicht aus isolierenden orga- 
nischen Materialien mit mindestens einer 1m Licht 
Ladungstr&ger des elektrischen Stromes transpor- 
5 tierenden Verbindung, 

dadurch gekennzeichnet , daS der Halogensubstitutions- 
grad, bezogen auf das aromatische Grundgeriist der 
allgemeinen Formeln (I) Oder (II), 45 bis 75 % des 
10 maximal mogliehen betr£gt. 

2. Elektrophotographisches Auf zeichnungsraaterial gemafi — 
Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet , daB der Ladungs- 
trziger des elektrischen Stromes erzeugende Farbstoff 

15 gemafi der allgemeinen Formel (I) ein chloriertes 

N,N T -Dimethylperylen-.3,M : 9, 10-tetracarbonsSure- 
diimid mit einem Chlorierungsgrad im aromatischen 
Grundgeriist von etwa 66 % der maximal mogliehen 
Chlorierung ist, 

20 

3. "Elektrophotographisches Auf zeichnungsmaterial gemafi 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi der Ladungs- 
trager des elektrischen Stromes erzeugende Farbstoff 
gemafi der allgemeinen Formel (II) ein chloriertes 

25 Perylen-3,4 : 9 3 10-tetracarbonsSure-bis-benzimidazol 

mit einem Chlorierungsgrad im aromatischen Grundgeriist 
von etwa 56 % der maximal mogliehen Chlorierung 1st. 
•* 

4. Elektrophotographisches Auf zeichnungsmaterial ge- 
30 mM.fi Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi in der 

zweiten, ftir das aktinische Licht weitgehend transpa- 
renten Schicht' die im Licht Ladungstr&ger des elektri- 
schen Stromes transportierende Verbindung Poly(N- 
-vinyl carbazol) 1st. 

35 
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5. Verfahren zur Herstellung von elektrophotographischen 
Aufzeichnungsmaterialien gemSfi Anspruch 1, dadurch 
Kekennzelchnet , daB auf 

5 (a) ein den elektrischen Strom leitendes Tr&ger- 

material 

(b) eine erste, LadungstrSger des elektrischen Stro- 
mes erzeugende Parbstoffe aus einer Dispersion, 
10 gegegebenenfalls in Kombination mit einem iso- 

lierenden, organischen Bindemittel, in einer 
solchen Dicke aufgetragen wird, daB nach einem 
Trocknungsvorgang eine Peststof fdicke von 0,005 



IS 



25 



bis 5^um verbleibt und 



(c) auf die getrocknete erste Schicht (b) eine Losung 
eines isolierenden, im Licht Ladungstr&ger des 
elektrischen Stromes transportierenden, organi- 
schen Materials, gegebenenf alls in Kombination 
20 mit weiteren isolierenden, organischen Materia- 

lien, die miteinander in LSsung auch im getrock- 
. neten Film voll vertraglich sind, zur Ausbildung 
einer zweiten Schicht in einer Peststoffdicke von 
2 bis 40^um aufgebracht wird. 



6. Verwendung der elektrophotographischen Aufzeichnungs- 
materialien gemafc den Anspruchen 1 und 5 ftir repro- 
graphische Zwecke. 
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